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A rubber composition for treads of vehicle tyres for automobiles having a plasticiser content consisting 
exclusively of oil containing triglycerides of fatty acids. According to the present invention, the plasticiser 
contains triglycerides of fatty acids having an oleic acid content of > 50%. 
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@ Kautschukmischung. 



@ Kautschukmischung fur Laufstreifen von Fahrzeugreifen fur Personenkraftwagen mit einem Weich- 
macheranteil, welcher sich ausschlie&lich aus 6l zusammensetzt, das Triglyceride von Fettsauren 
enthalt. Nach der voriiegenden Erfindung enthalt der Weichmacher Triglyceride von Fettsauren mit 
einem Olsauregehalt > 50 %. 
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Die Erfindung betrifft eine Kautschukmischung fur Laufstreifen von Fahrzeugreifen fur Personenkraftwa- 
gen mit einem Weichmacherantei!, welcher sich ausschlie&lich aus 6\ zusammensetzt, das Triglyc ride von 
Fettsauren nthalt, sowie einen pneumatischen Fahrzeugreifen, dessen Laufstrerf n aus dieser Kautschuk- 
mischung besteht. 

5 Eine derartige Kautschukmischung ist aus Patent Abstract of Japan, Vol. 12, Nr. 252 (C-512) (3099), Nr. 

63-39935 bekannt. Die dem Laufstreifen beigemengten Triglyceride werden synthetisch hergestellt und haben 
kurzkettige Acytgruppen. 

Aus Patent Abstract of Japan, Vol. 13, Nr. 536(0660) (3884), Nr. 1-221441 ist es ferner bekannt, der Kau- 
tschukmischung fur den Laufstreifen von Reifen Holzol (Tung-dl) beizumengen. Holzol ist ein naturliches 
10 pflanzliches Ol, welches zu etwa 50 % in den Fruchtkernen von BSumen verschiedener Aleuritis-Arten ent- 
halten ist GemaS Seite 232 aus Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Volume A10, 1987, en t halt 
Holzol etwa 80 % Eleostearinsaure, 4 % Linolsaure, 3 % Linolensaure, 8 % Slsaure, 1 % Stearinsaure und 4 
% Palmitinsaure. 

Kautschukmischungen fur Laufstreifen von Reifen enthalten eine Vielzahl von Stoffen, welche der Mi- 
ls schung und dem fertigen Fahrzeugreifen bestimmte Eigenschaften verleihen. Zu diesen Inhaltsstoffen zahlen 
insbesondere Polymere bzw. Elastomere, Fullstoffe, Weichmacher, Kohlenwasserstoffe und Ester sowie Al- 
terungsschutzmittel und Vernetzungssysteme. Polymere bestimmen die Traktionseigenschaften des Reifens. 
Fullstoffe beeinflussen im Vulkanisat vor allem die Harte, die Festigkeit und die Dehnung. Weichmacher sind 
insbesondere niedermolekulare, uberwiegend fiussige Stoffe auf Basis von Kohlenwasserstoffen oder Estern 
20 und werden dem Polymer-Fullstoff-Gemisch zugesetzt. Sie verbessern das Verarbeitungsverhalten und be- 
einflussen das Eigenschaftsbild der Vulkanisate, z.B. Festigkeit, Harte, Dehnung und Dampfungsverhalten. 
Alterungsschutzmittel dienen der Verbesserung der Hitze-, der Witterungs- und der Ozonbestandigkeit von 
Vulkanisaten. Die Vernetzungssysteme bewirken die chemische Umwandlung des unvernetzten Rohpolymers 
unter Druck und Temperatur in den eigentlichen Werkstoff. Zu den Vernetzungssystemen zahlen Schwefel und 
25 Vulkanisationsbeschleuniger in Verbindung mit Metal I oxide n. 

Diegenannten Inhaltsstoffe erfullen in technischer Hinsichtzwardie gestellten Anforderungen, einige von 
ihnen lassen aber in Bezug auf Umweltvertraglichkeit zu wunschen ubrig. Das gilt insbesondere fur die aro- 
matischen Weichmacher, welche polyzyklische Aromaten enthalten, die beim Menschen als krebserregend 
gelten. Der wesentliche technologische Zweck der Zugabe von Weichmachern ist darin zu sehen, daft sie der 
30 rohen Kautschukmischung eine verbesserte Verarbeitbarkeit z. B. Klebrigkeit verleihen. Ferner beeinflussen 
sie das Dampfungs- und das Na&haf tverhalten des Reifens. Auch Vernetzungssysteme auf Sulfenamid-Basis 
sind bedenklich, insbesondere wenn sie zur Bildung von Nitrosomorpholin neigen. 

Seitens der Hersteller von Kautschukmischungen besteht das Bestreben, fur Fahrzeugreifen moglichstauf 
solche Inhaltsstoffe auszuweichen, welche eine gute Umweltvertraglichkeit aufweisen und auch sonst unbe- 
35 denklich sind. Bei der Wahl alternativer Inhaltsstoffe mu& jedoch beachtet werden, daft sich die technischen 
Eigenschaften des Reifens nicht verschlechtern, da der Reifen naturgemaR fur den sicheren Betrieb eines 
PKWs (z. B. fur das Bremssystem) eine wichtige und sicherheitsrelevante Rolle spielt. Weiters muB bei der 
Entwicklung neuer Kautschukmischungen auf eine Wiederverwertbarkeit der gebrauchten Reifen geachtet 
werden und zweckmaRigerweise sollte bei der Herstellung altes Reifenmaterial eingesetzt werden konnen. 
40 Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Kautschukmischung fur Laufstreifen fur Fahrzeug- 
reifen fur PKW zur Verfugung zu stellen, die die genannten Anforderungen erfullt. 

Die erfindungsgema&e Kautschukmischung ist dadurch gekennzeichnet, da& der Weichmacher Triglyce- 
ride von Fettsauren mit einem Olsauregehalt > 50 % enthalt. Es hat sich gezeigt, dad, auch wenn solche Tri- 
glyceride nur einen Teil des Weichmachers ausmachen, eine deutliche Verbesserung der Laufstreifeneigen- 
45 schaften erzielt werden kann. 

Dabei hat sich herausgestellt, da& die genannten Triglyceride eine deutliche Verringerung der Steif igkeiten 
(Shore Harte, dynamischer Speichermodul E') bei tiefen Temperaturen (unter 0° C) bewirken, ohne daS etwa 
der Skidwiderstand auf trockenem oder nassem Untergrund (British Pendulum Skid Tester BPST) abgesenkt 
wurde. Anhand von durchgefuhrten Reifenprufungen hat sich eine Verbesserung aller Disziplinen herausge- 
50 stellt. Vor allem sind die Wintereigenschaften, wie Traktionsvermogen auf Schnee sowie Eishaftung gemaS 
der Erfindung deutlich angestiegen. Weiters ist auch das Haftniveau auf nasser Fahrbahn mit einem erfin- 
dungsgemSB ausgebildeten Reifen deutiich hdher als bei konventionellen Reifen, wobei gleichzeitig ein gutes 
Fahrverhalten bei abgesenktem Rollwiderstand beobachtet wurde. 

GemaH einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daR diese Triglyceride einen 
55 Linolsaureantei) mit einem Olsaure/Linolsaure-Verhaltnis ^2:1 aufweisen. Mit einem derartigen Fettsaure- 
spektrum wurden beste Ergebnisse erzielt. 

Besonders bevorzugt im letztgenannten Zusammenhang ist eine weitere Ausgestaltung der Erfindung, ge- 
m§R welcher der Triglycertd-Anteil zumindest zum Teil aus naturlichem Raps6l besteht. Best Ergebnisse wur- 
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den beispielsweise mit einem "Rapsol roh, entwassert, Olmuhle Bruck/Leitha* erzielt, welches einen Olsau- 
regehalt > 53 % sowie ein Olsaure/Linolsaureverhaltnis von 2 : 1 bei Vorhandensein geringer 
Erucasauremengen aufweist. Rapsol ist daruber hinaus toxikologisch unbedenklich, umweltvertraglich und 
preisgunstig, sodaR fur die erwShnte Verbesserung der Reifeneigenschaften keine diesbezuglichen Nachteiie 

5 in Kauf genommen werden mussen. 

Der Rapsolanteil betragt nach einer bevorzugten weiteren Ausbildung der Erf indung - bezogen auf 100 
Gewichtsteiie Kautschuk in der Laufstreifenmischung - 2 bis 45 Gewichtsteiie, wobei ein Rapsolantei! yon 15 
bis 30 Gewichtsteiie besonders bevorzugt ist. 

Die Kautschukmischung selbst, die das Rapsol enthalt, kann daruber hinaus mindestens ein Polymer der 

10 Gruppe: Naturkautschuk, Polyisoprenkautschuk, cis- oder vinyl-Polybutadien-Kautschuk, Styrolbutadien-Kau- 
tschuk (SBR), Oder Gemische aus diesen enthalten, wobei auch Zusatze von Butyl-Kautschuk, Halobutyl-Kau- 
tschuk Oder 3, 4 IR (3, 4 Isopren-Kautschuk) mdglich sind. Weiters k6nnen ohne Einschrankungen auch die 
ublichen Mengen an Fullstoffen, Alterungsschutzmitteln, Vulkanisationschemikalien, Zink Oxyd, Stearinsaure, 
Verarbeitungshilfsmitteln, und dergleichen vorgesehen sein. 

15 Eine weitere Ausg estaltung der erf indungsgemaRen Kautschukmischung ist dadurch gekennzeichnet, daR 

sie oberf lachenaktiviertes Gummimehl enthalt, wobei vorteilhaf t das Gummimehl von Abschalungen von Lauf- 
flachenmaterialien eines Last kraft wag ens (LKW) oder eines w Earth-mover"-Fahrzeuges (z. B. Bagger) 
stammt. Auf diese Weise ist es moglich, Teile von gebrauchten LKW-Reifen wiederzuverwerten. Es hat sich 
als zweckma&ig erwiesen, ein Gummimehl einzusetzen, dessen Oberflachenaktivierung durch Aufbringen ei- 

20 ner Latex-Beschichtung enthaltend ein Vulkanisationssystem vorgenommen wird. In der erf indungsgemaRen 
Kautschukmischung ist das Gummimehl am besten in einer Menge zwischen 10 und 40 phr, bezogen auf 100 
phr Kautschukmischung, enthalten. 

Es ist auch moglich, der erfindungsgema&en Kautschukmischung Butylkautschuk-Regenerat und zwar 
insbesondere in einer Menge zwischen 5 und 25 phr beizumischen. 

25 Die erf indungsgemSRe Kautschukmischung kann auf herkommliche Weise zur Herstellung der Laufstrei- 

fen von Fahrzeugreifen fur PKW verwendet werden. 

In Tabelle 1 sind einige Beispiele fur Kautschukmischungen angegeben, wobei die Mischungen 1 und 2 
bekannt sind und zur Herstellung von Laufflachen fur Sommer- bzw. Winterreifen verwendet werden. Die Mi- 
schungen 3 und 4 sind erfindungsgemaR und eigne n sich ebenfalls fur Sommer- bzw. Winterreifen. In Mi- 

30 schung 4 sind noch zusatzlich 15 Gewichtsteiie Butylregenerat mit einem Polymeranteil von 10 phr und 30 Ge- 
wichtsteiie oberf lachenaktiviertes Gummimehl von wiederverwerteten LKW-Laufstreifen enthalten. 
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In Tabelle 2 sind die physikalischen Daten der in Tabelle 1 angegebenen Kautschukmischungen angege- 
ben. Es ist ersichtlich, daG die erfindungsgema&en Mischungen den bekannten hinsichtlich Harte, Festigkeit, 
Spannungswert und Ruckprallelastizitat gleichwertig sind. 
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PatentansprOche 

1. Kautschukmischung fur Laufstreifen von Fahrzeugreifen fur Personenkraftwagen mit einem Weichma- 
cheranteil, welcher sich ausschlieBlich aus 6l zusammensetzt, das Triglyceride von Fettsauren enthalt, 

55 dadurch gekennzeichnet, daR der Weichmacher Triglyceride von Fettsauren mit einem Olsauregehalt > 

50 % enthalt. 

2. Kautschukmischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft diese Triglycerid einen 
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Linolsaureanteil mit einem Olsaure/Linolsaure-Verhaltnis ^2:1 aufweisen. 

3. Kautschukmischung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennz ichnet, daft der Triglycerid-Anteil zumin- 
dest zum Teil von einem natur lichen pflanzlichen fll, insbesondere von Rapsol, stammt 

4. Kautschukmischung nach Anspruch 3, dadurch gekennze ichnet, daS der Rapsolanteil - bezogen auf 1 00 
Gewichtsteiie Kautschuk - 2 bis 45 Gewichtsteile betragt. 

5. Kautschukmischung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daR der Rapsolanteil 1 5 bis 30 Gewichts- 
teiie betragt. 

6. Kautschukmischung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dad sie 
oberflachenaktiviertes Gummimehl enthalt. 

7. Kautschukmischung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafc Gummimehl eingesetzt wird, dessen 
Oberflachenaktivierung durch Aufbringen einer Latex- Beschichtung enthaltend ein Vulkanisationssy- 
stem vorgenommen wird. 

8. Kautschukmischung nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daft das Gummimehl 
von Abschalungen von Lauff lachenmaterialien eines Lastkraftwagens oder "Earth-mover"-Fahrzeuges 
stammt. 

9. Kautschukmischung nach den Anspruchen 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da& das Gummimehl in der 
Kautschukmischung in einer Menge zwischen 10 und 40 phr, bezogen auf 100 phr Kautschukmischung, 
enthalten ist. 

10. Kautschukmischung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daft sie 
Butylkautschuk-Regenerat, insbesondere in einer Menge zwischen 5 und 25 phr, enthalt 

11. Pneumatischer Fahrzeugreifen, dessen Laufstreifen aus einer Kautschukmischung besteht, dadurch ge- 
kennzeichnet, da&als Kautschukmischung ausschlie&lich eine gema& den Anspruchen 1 bis 10 vorliegt. 

12. Verwendung einer Kautschukmischung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 1 0 zur Herstellung 
von Fahrzeugreifen fur Personenkraf twagen. 
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